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l 

La prgsente inventi n c ncerne des polyraexes r£ticul£s 
contenant des charges et, plus pa rticu lifer ement, des articles polym£riques 
tachet6s 3 esthStiquement agrSables, contenant des charges de trihydrate 
d'alumine et des fibres courtes et colorges. 

Les plastiques contenant des charges et divers process 
pour fabriquer des articles faconnSs constituent une technique bien dgveloppde 
et font intervenir de nombreux produits. Un tel produit est le s ind li-marbre . 
Des simili-marbres a base de poly (mSthacry late de m€thyle) contenant des 
charges sont ddcrits dans les brevets des Etats-Unis d'AmSrique n° 27 093, 
3 488 246, 3 642 975, 3 663 493 et 3 847 865. Ce dernier brevet d<5crit 
1 'utilisation de trihydrate d'alumine corame charge pour produire un article 
translucide et gnumere les diverses proprie*t£s int£ressantes de l'article. 
La communication d'effets de coloration autres qu'un ombrage uniforme nScesaite 
cependant un procSdS relativement complique". 
1$ Des articles contenant des fibres de verre a. base de 

polyesters non saturSs sont dficrits par exemple dans le brevet des Etats-Unis 
d'Amerique n° 3 903 343. Dans ce brevet, les fibres de verre constituent 
une grande proportion des articles (environ 30 7. en poids). 

Aucun de ces brevets ne dgcrit ou ne suggere un article 
20 polymSrique ayant un effet tachete" d'estMtique agrdable. 

L 1 invention propose un article tachete qui contient : 

(A) entre 20 et 70 parties en poids d'un polyraere reticule* ayant une temperature 
de transition vitreuse d'au moins 70°C, 

(B) entre 80 et 30 parties en poids d«une charge inactive, et 

25 (C) entre 0,01 et 2 en poids de 1' article, de fibres courtes et colored*. 

L'invention propose £galement une composition de 
consistance liquide contenant : 

(A) entre 20 et 70 parties en poids d'un sirop ou d»un monomere, pourvu que le 
polymfere final soit rdticule* et possede une temperature de transition 

30 vitreuse d'au moins 70°C, 

(B) entre 80 et 30 parties en poids d'une charge inactive, et 

(C) entre 0,01 et 2 % en poids de (A) + (b) de fibres colordes courtes. 

Le constituent polymSrique de l'article formant una 
matrice solide peut etre un homopolymere ou un copolymere de n'importe quelle 
35 combinaison suivante de monomeres qui peuvent fitre polym6ris6e, pourvu que 
le polymere resultant ait une temperature de transition vitreuse d'au raoins 
70° C. Parmi les monomeres que l'on peut utiliser dans l'invention, il y a 
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le methacrylate de methyle (que l'on prefers comme constituent principal), 
d'autres acrylates et methacrylates d'alkyle dans lesquele les groupee 
alkyle peuvent contenir entre 1 et 18 atomes de carbone, de preference entre 
1 et 4 atomes de carbone, le styrene, des styrenes substitues, 1 'acetate 
5 de vinyle, 1 'acrylonitrile, le me* thacrylonitrile, les acides acrylique et 

methacrylique, les vinyl-2 et vinyl-4 pyridines, 1'acide maleique, l'anhydride 
maleique et des esters de 1'acide maleique, l'acrylamide et le m6thacrylamide, 
1'acide itaconique, l'anhydride itaconique et dea esters de 1'acide itaconique, 
et des monomeres analogues et leurs melanges. On peut aussi a j outer des 

10 monomeres polyf onctionnels a des fins de reticulation, comme des polyesters 
non satur£s, des diacrylates et des dimSthacrylates d'alkylene, l'acrylate 
et le methacrylate d'allyle, le N-hydroxymethylacrylamide et le N-hydroxy- 
methylme^hacrylamide, le N,N' -methylenediacrylaraide et le dimethacrylamide, 
l'acrylate et le methacrylate de glycidyle, le phtalate de diallyle, le 

15 divinylbenzene, le divinyl toluene, le triacrylate et le trimethacrylate de 

trimdthylolpropane, le tetraacrylate et le tetramethacrylate de pentaerythritol, 
le citrate de triallyle et le cyanurate de triallyle, et des composes analogues 
et leurs melanges. On peut utiliser n'importe lequel de ces monomeres pourvu 
que le polymere resultant ait une temperature *de transition vitreuse d'au 

20 moins 70° C. 

On peut aussl utiliser d'autres polymeres qui ont la 
temperature de transition vitreuse exigSe d'au moins 70°C, comma des polyesters 
non satures, y corapris des alkydes styreniques et maieiques et des huiles 
(par exemple l'huile de lin), des esters de la cellulose comme I'acetate 
25 de cellulose et le butyrate d 'acetate de cellulose, des ethers cellulosiques 
comme I'ethylcellulose, des polyamides, des polycarbonates, de3 chlorures 
de polyvinyle et des copolymeres, la chlorure de polyvinylidene, le polychloro- 
prene et des resines de meiamine et epoxy th ermodurcissables . 

On peut aussi introduire la ramificication durant -la 
30 reaction da polymerisation par attaque radicalaire sur le polymere a des sites 
com/enables pour une telle attaque et par n'importe quels autres moyens 
classiques connus des hommes de l'art. 

Les compositions de l 1 invention, pour la preparation 
d' articles decoratifs tachetes, ont une consistance liquide appropriee pour le 
moulage par un procede en continu sur des feuilles ou par un procede en 
discontinue Les compositions contiennent tous les ingredients necessalres pour 
f rmer les articles de l'invention a 1* exception du systeme d'initiateur 
nec ssaire pour la polymerisation. 

1 
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Lea syateraes d.'initiateur utilises dans la preparation 
des articles de l f invention sont ceux qui sont connus dans la technique. Un 
systems d'initiateur prdfdrd est celui d£crit dans le brevet des Etats-Unis 
d'Araerique n° 3 847 865 qui comprend un sel d'un hemiperester de 1 f acide 
maieique et un agent mercapto de transfert de chatne. Un autre systeme 
prefere decrit dans une detnande de brevet (R. S. Dudinyak, n° 615 722, 
depos6e le 2 septembre 1975), citee ici a titre de reference, comprend un 
sel d f un hemiperester d'acide maieique et un sel d'un oxacide de soufre. 
Le systfeme d f initiateur peut etre ajoute et melange* avec la composition 
de consistance liquide juste avant le moulage. La reaction de polymerisation 
commence en exposant s implement le melange a une temperature d 1 environ 15 
a 50° C et on obtient les articles de 1' invention qui possedent la charge 
et la fibre courte dispers£es dans la raatrice polymdrique sollde. 

Dura nt- la preparation de 1" article decora tif tachete 
de l f invention, on peut aussi utiliser des sirops de polymere. On peut 
utiliser une combinaison des monomeres et des polymeres decrits ci-dessus, 
pourvu que le polymere soit soluble dans le ou les monomeres et pourvu encore 
que le polymere resultant ait une temperature de transition vitreuse d*au 
moins 70° C. 

Parmi les articles pr£feres de I'invention, on peut 
citer les articles a base de polymeres qui contiennent le methacrylate de 
methyle comxne constituant monomerique principal, A titre d 1 illustration, 
une grande par tie de la description suivante de la ma trice polymerique & 
partir de laqueile.on prepare les articles, le procede de preparation et 
les articles de. 1' invention eux-mSmas seront decrits en considerant des 
systemes contenant du methacrylate de methyle. 

Le brevet des Etats-Unis d'Amerique n° 3 847 865 cite 
precedemment (depose le 11 decembre 1974 par R. B. Duggins) et incorpore 
ici a titre de reference decrit les ingredients et le procede de preparation 
d'un article en polyraethacrylate de methyle qui utilise du trihydrate d'alumine 
comme charge. Le polymere, dans l 1 article, peut etre un homopolymere de 
methacrylate de methyle ou un copolymere de methacrylate de methyle et d'au 
moins un autre .compose non sature cc, p-ethyienique, le copolymere contenant 
de preference- plus d 1 environ 50 % en poids de methacrylate de methyle. On 
peut citer d f autres monomeres caracteristiques : l'acetate de vinyle, le 
styrene, des acrylates d f alkyle, des methacrylates d'alkyle, I'acrylonitrile, 
des monomeres acryliques polyf nctionnels comme des diacrylates d'alkylene 
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et des dimethacrylatcs d'alkylene. Le polymere nrfthacrylate de methyle peut 
fitre introduit dans l'article sous la forme d'un sirop polymgrisable de 
polymere dans le monoraere, comme le ddcrit le brevet des Etats-Unis d'Amerique 
n° 3 847 865. 

5 La demanderesse a decouvert selon 1' invention que l'on 

pouvait preparer un article esthStiqueroent agreable en dispersant une petite 
quantity de fibres courtes (flocpns) et colorees dans l'article. La' combinai- 
son de la trans luciditS communique^ par la charge de trihydrate d'alumine 
et de la coloration communique^ par les fibres donne un effet tachete* a 
10 l'article. 

Bien que les fibres courtes utilises puissent fctre 
n'importe que lies bourres de coton ou de laine commerciales ou n'importe 
quelles fibres courtes facilement preparers en coupant des fibres plus 
longues ou un filament continu, on prSfere que les fibres courtes soient 
15 constitutes de polymeres resistance ou rSsistants aux intemp6ries comme le 
Nylon, l'aramide, des acryliques, polyester, polyoUfine et des polymeres 
naturels. La concentration des fibres dans l'article est comprise entre 
environ 0,01 et 2 % en poids de l'article, de preference entre environ 
0,05 et environ 1 %. Les fibres doivent fctre assez courtes pour que l'on 
puisse facilement les disperser dans le melange e*coulable utilise pour 
fabriquer l'article. La longueur des fibres doit normalement Stre comprise 
entre environ 0,25 mm et environ 12,7 mm, de preference entre 0,25 mm et 
3,17 mm ; cependant, il peut y avoir des fibres plus longues, par exemple 
des fibres ayant une longueur jusqu'a. environ 2,5 cm. Normalement, les 
25 fibres courtes auront un denier d'environ 1 a 300, de preference entre 1 et 48. 

Les fibres courtes utilises doivent aussi fitre colorees 
s it par teinture, soit par pigmentation. On peut utiliser n'importe quelle 
c uleur desiree. Dans 1 'invention, le noir est considere comme une couleur. 
. L 1 intensity de la couleur et 1' effet tachete* peuvent 6tre augmentes ou 
30 diminues par augmentation ou par diminution de la concentration des fibres 
dans l'article. Par exemple, pour des fibres colorees en noir, on peut 
utiliser une concentration plus faible que pour des fibres de couleurs claires. 
On peut aussi utiliser des fibres de coloration mixte. La demanderesse a 
decouvert aussi que, des que la solution de colorant utilised pour c.olorer 
35 des fibres de Nylon atteint une concentration de 6 7. en poids de colorant, 

on ne note pratiquement plus de changement de coloration, pour une concentra- 
tion en fibres constante, car les fibres sont apparemment saturges avec le 
colorant. 
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La distribution des fibres c lorees a lieu au 
hasard dans le produit. Cela fournit un grand nombre de sites colores 
ay*nt une intensity variee selon leur profondeur sous la surface d 'obser- 
vation et selon la trans lucidity des charges. 
5 Cette vue de fibres colorees a des profondeurs 

importantes dans 1'article, aussi bien qu'a sa surface ou a proximity de 
la surface, cr^e une texture de diverses intensitfis de coloration, quand 
on regards a tres courte distance. Cependant, lorsqu'on regarde la surface 
a des distances de plusieurs centimetres ou plus loin, les diversites de 

10 couleur sont amor ties ; la surface possede une douceur agreable et 1 'absence 
de contrastes brutaux et la coloration des fibres dominent. Cet effet tachety 
communique auk articles de l'invention fournit un aspect agreable a regarder. 

Les charges, comrae le trihydrate d'aluraine qui est 
trans lucide, .adoucissent le contraste entre les sites colored et la matrice 

15 qui les entoure alors que, dans les articles en simili-marbre, elles servent 
a intensifies le contraste entre une veine contenant le pigment et la 
matrice. 

Quand on reraplace le trihydrate d'alumine par une charge 
pratiquement opaque corame le carbonate de calcium, le visibility des fibres 
colorees a la surface, ou a proximite de la surface, l'emporte beaucoup sur 
la visibility des charges en profondeur dans l 1 article. En consequence, la 
surface de coloration visible (en supposant la meme quantity de fibres) est 
rSduite et le contraste entre les sites colores et la matrice qui les entoure 
est augments. Lorsqu'on utilise un mSlauge de fibre translucide et opaque, 
25 on peut obtenir differents degres de contraste pour les articles de l'invention. 

Eventuellement, on peut aussi ajouter d'autres pigments 
au melange a partir duquel on prepare les articles de l'invention. On peut 
par exemple utiliser des. petites quantitgs de Ti0 2 pour reduire au minimum 
les variations de coloration dans le produit final. Lorsqu f on prepare des 
feuilles minces, on peut ajouter du Ti0 2 pour opacifier les feuilles transpa- 



20 



30 



rentes. 



Dans la preparation du melange ecou lab le utilise pour 
fabriquer 1'articie de l'invention, par exemple des eviers et des dessus 
decoratifs de baignoires, des plans de travail pour cuisines et des etageres 
35 ou supports analogues pour salles de bains, on prefere ajouter les fibres 

courtes au sirop de methacrylate de methyle avant d 'ajouter la charge et les 
autres ingredients, de facon a ddtruire toute touffe de fibres presente et a 
facilement disperser les fibres dans le sirop et le melange resultant. Les 
autres ingredients peuvent etre ajoutes, c mme c'est c nnu dans la technique. 
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Bien que I'ordre de melange des Ingredients, a savoir 
le sirop, la charge et les fibres, ne soit pas d'une importance capitale 
et qu'on envisage egalement le melange de grandes quantites, on prfifere que 
les ingredients soient melanges en continu durant la preparation de 
l'article de 1 1 invention, de fa9on a obtenir une distribution uniforme de 
la fibre. La demanderesse a d£couvert que la charge et la fibre pouvaient 
fitre ajoutees separement. a un courant de sirop. Ceci augmente l'uniformite 
du melange et donne une reproductibilite et une uniformity importantes 
de la couleur. Le systeme d'initiateur est ensuite ajoute* a. la fin ou pres 
de la fin du courant, juste avant l'etape de moulage. 

La charge pr€f6r£e h utiliser dans 1' invention est 
le trihydrate d'alumine, car elle communique la plus grande trans lucidlte 
a l 1 article, bien que l'on puisse aussi utiliser des melanges d'autres charges 
et de trihydrate d'alumine. On peut aussi utiliser d'autres charges comme 
la silice, l'alumine, le carbonate de calcium, le TIO^, du mica broye et des 
charges analogues. La charge utilisee doit &tre inerte. Far charge inerte, 

n entend une charge qui n'est pratiquement pas modifiee par les autres 
ingredients presents durant la preparation des articles tachetes de 1' inven- 
tion et aussi par le procede de polymerisation lui-meme. L'article peut 
contenir entre 30 et 80 parties en poids, de preference entre 40 et 70 parties, 
de charge. 

Les articles tachetes selon l'invention peuvent 6tre 
prepares par des procddes classiques. Dans un procede de feuille en continu, 
le melange ecoulable peut 6tre introdvit sur une courroie mobile qui est 
recouverte avec un agent de dgcollement, tel que I'alcool polyvinylique. La 
courroie se deplace entre des parois de sou tenement pour 6viter que le 
melange ne torabe. Le melange peut aussi Gtre verse dans des moules de formes 
variees. Les articles ainsi formds prennent la forme donnde, ce qui produit 
ainsi des articles utiles pour une variete d 'applications . Mora que des 
protuberances placees de fac,on appropriee fournissent des articles avec, dans 
le cas par example des dviers et des baignoires, les orifices necessaires, 
les articles de l'invention possedent une bonne aptitude & l'usinage et 
peuvent 6tre perces, coupes, ponces, etc., selon les necessites. 

Les articles tachetes selon l'invention possedent 
d'excellentes proprietes physiques qui les rendent par ti culler erne nt aptes 
pour des applications qui necessitent une bonne resistance & 1* alteration 
et a. l'attaque, ou aux taches, par des produits chimiques menagers et au 
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dommage general (tel que rayage et decapage) que subissent un grand nombre 
de ces articles durant leur temps de service. Parce que l'effet tachete 
n'est pas seulement une propria de surface des articles de 1' invention, 
on peut reparer leurs surfaces sans que la surface prenne un aspect floul 
5 Les articles de 1' invention peuvent Stre essayes 

dans des conditions varices d'utilisation simulee pour determiner leur 
performance et, en particulier, pour savoir si la presence de la fibre 
dans les articles diminue les propriStes' glohales par comparison avec du 
simili-marbre . 

10 Q uand des Echantillons d 'articles tachetes contenant 

des fibres jaunesde Nylon sent trempes dans l'eau, a la temperature ambiante 
pendant 5 m ois , la demanderesse a decouvert que le Nylon ne donne pas 
de duvec ni ne provoque de gonflement des articles a la surface ou au 
voisinage de la surface. 

x 5 Pour determiner le rougissement, les echantillons 

peuvent etre plonges pendant 16 h dans un bain-marie & 70«C. Un echantillon 
passe ne rougit pas ou devient blanc. La resistance au* taches pent etre 
mesur«e de la facon suivante. On conditions lea echantillons par frottement 
humide avec une poudre a recurer menagfere et de l'etamine, en utilisant au 

20 *oins 20 cycles de frottement. On applique sur les echantillons d'essai environ 
2 gouttes de chacun des reactifs liquides enumeres ci-deasou 3 et une quantite 
analogue des reactifs solides. On effectue un essai avec le reactif non 
reconvert et 1' autre essai avec cheque reactif recouvert d'un petit verre 
de montre pour empScher 1' evaporation et pour assurer le contact avec lea 

25 echantillons d'essai. On laisse les echantillons pendant la duree prescrite, 
a une temperature de 23 + 2°C et sous une humidite relative de 50 + 5 %. A la 
fin de l'intervalle de temps approprie, on enleve les reactifs en exc&s en lea 
sdchant doucement avec un chiffon de papier. 

Rgactlf s Puree 

30 Crayon noir 16 h 

Cirage noir liquide „ 

Encre bleue lavable « 

Solution de violet de gentiane n 

Rouge a lfevres (tons opposes, de Avon) .« 

35 Teinture pour cheveux (tons opposes, de Miss Clairol) » 

Cigarette n 

Pate dentifrice „ 
Cafe 

The • 
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R6actifs 

Moutarde 
Decolorant 

Dissolvent de vernis & ongles 

Solution d'iode (alcool contenant 1 % d'iode) 4 fa 

Solution d'iode (alcool contenant 1 7. d'iode) 16 h 

Lea echantillons taches aeront soumis a des essais 
de nettoyage inimedi.,tement apres la periode indiquee ci-desaus et evalues 
a ce moment. A. chaque tache, recouverte et non recouverte, on attribuera 
un nombre selon le procSde d' estimation auivant. 

CD On lave l'article a l'eau du robinet et avec de 
l'etamine (20 cycles de frottement avec une pression normale de la main) 
On seche avec du papier fil tre . On definit une tache comme «n changement de 
texture de la surface ou comme un changement de couleur. On attribuera la 
15 valeur 1 aux articles non taches apres le lavage (1 - paa de taches). 

(2) Les tachea preaentes apres le lavage initial a 
l'eau seront lavees avec de 1'alcool (alcool commercial pour frotter) ou du 
naphte (fl ui de plus leger) en utilisant de l'etamine et un cycle de 20 frot- 
tements effectues avec une pression normale de la main. On lave a l'eau du 
robinet et on seche au papier filtre. On attribuera la valeur 2 aux articles 
non taches apres ce traitement (2 = tache enlevable par 1'alcool ou le naphte). 

(3) Si, a 1 'issue des deux lavages precedents it 
subsiste des taches, on les frottera (20 cycles de frottement) avec de la 
p udre menagere a recurer et de l'etamine humide, avec une pression normale 
de la main. On lave a l'eau du robinet et on seche au papier filtre La 
reduction d'eclat due au recurage avec la poudre a recurer ne cons titue pas 
une tache. On attribue la valeur 3 aux articles dont les taches sont enlevees 
avec .de la poudre a recurer (3 - tache enlevable par une premiere application 
de poudre a recurer) . - * - 
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(4) Les taches presentes aprea les nettoyages precedents 
seront frottees (40 frottements supplementaires) avec de la poudre a recurer 
et de l'etamine humide en utilisant une pression normale de la main On lave 
a l'eau du robinet et on seche au papier filtre. La reduction d'eclat due 
an frottement avec la poudre a recurer ne constitue pas une tache. On 
35 attribue la valeur 4 aux articles dont les taches sont enlevables par ce 
n ttoyage supplementaire (4 - tache enlevable par deux nettoyages avec de 
la poudre ft rdcurer) . 
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(5) On attribue la valeur 5 a tout article dont las 
taches subsistent apres les nettoyagas decrits precedemment . 

En general, lea articles aelon l 1 invention peuvent etre 
tres bien travailies comme on V observe durant les- operations de percage, 
de coupage et de poncage. 

Si on le desire, on peut mesurer l'intensite de 
coloration avec des colorimetres commerciaux aur lea articles finis et 
apres decapage des surfaces des articles pour determiner le changement de 
couleur eventuel.. Ce qui est plus important, cependant, puisque les articles 
tachetes de l f invention sont souvent utilises a la maiaon, c f est ^observation 
a l'oeil nu qui constitue le meilleur essai d»un esthetique agreable. 

Les exemples suivants dans lesquels, sauf indication 
contraire, les parties et pourcentages sont exprimes en poids, illustrent 
1" invention sans toutefois en limiter la portee. 
15 EXEMPLES 1 & 5 ' 

° n prepare 5 melanges contenant 65 7. de charge (trihydrate 
d'alumine) et respectivement 0,1, 0,2, 0,3, 0,5 et 0,8 % de fibres jaunes de 
Nylon. Les fibres' ont 1,01 mm de longueur et 3 deniers et elles ont ete 
teintes dans una solution de colorant jaune (concentration en colorant : 3 ». 

Pour chaque melange, les ingredients sont les suivants : 
Ingredients Parties 
Strop de methacrylata de methyle (18 7. de polymere dans du 
monomere) contenant 1 7. de dime tha cry late d 'ethyleneglycol 674 
(yiscosite Brookfield - 42 cPo, axe - 1, 30 tr/mn) 

25 Bourre (fibres) jaune 2 4 6 10 16 

Trihydrate d'alumine (Alcoa C-33) 1284 
Aclde peroxymaieique de t-butyle 14 $ 

Eau l| 6 
Ca(0H) 2 , suspension & 30 % dans le sir op 22 2 

30 Dimercaptoacetate d'ethyleneglycol 2 12 

• Avant I'addition des deux derniers ingredients, on sort 
chaque melange et on le cbauffe a 40*C. L'addition des deux derniers ingredients 
provoque une reaction exothermique qui dure environ 9 on-. Dans tous les 
cas, la temperature maxima le atteinte est de 120-124 C C. 

On prepare les echantlllons en versant chaque melange 
dans un moule de 20,3 cm x 20,3 cm x 1,9 cm prechauffe a 40°C. On recouvre 
chaque moule avec un film d'alcool polyvinylique. 
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Les 6chantillona out dee propria t*5e physiques 
comparables h celles d'un Schantillon prepare* sans fibres. Les fibres sont 
entierement dispersees dans chaque 6chantillon. Les gchantillons sont 
trans lucides, ont une intensity variable de coloration jaune et sont d'un 
eathfitique agr^able a cause de l'effet tachete\ On indique ci-deasous les 
rgsultats des .essais pour des 4chantlllons contenant 0,3 % de fibres et on 
compare avec un £chantil'lon temoin identique aux 6chantillons contenant les 
fibres & la seule exception qu'il ne contient pas de fibres. 



Re*sultata des essais 
Rouglssement 
Resistance aux taches f 



0.3 7. de fibres 
npn 



Temoin 
non " 



Crayon 


3 


3 


Cirage liquids (noiz) 


.3 


3 


Encre lavable (blaua) 


3 


3 


Viola t da gentiane 


4 


3 


Rouge ft l&vree 


3 


2 


Teinture pour cheveux 


3 


3 


Clgaratta 


4 




Pflta dontlfrtca 


5 




Caff 


1 




1M 


3 




Moutarde 


1 




Agent decolorant 


1 




Diaaolvant da varnle ft onglaa 


3 




Solution d'ioda (4 b) 


3 


3 


Solution d'ioda (16 h) 


3 


3 


Duretd (Rockwell M; ASTM-D-785-65) 


93,0 


M,5 


Eclat ft 60* (direction da l'apparail) 


20 


21 



Les donna's* precedents* mpntrent que 1' introduction 
des fibres, pour donner 1'effet tachet*, ne modlfie pes de fa^on nuisibXe 
les proprl£t£s physiquasdu slmiii-marbra. 

EXAMPLE 6 

On rlpeto le proctfda* de l'oxenple 1 ssuf qu'on fait 
varletr le longueur et le denier des fibres de Wylon, qu'on lee taint avec des 
colorants de differences couleurs de solutions de concentrations variables 
et qu'on les ajoute au ntlange & des concentrations varlies. Toys les 
echantlllons ont un effet tachete* agrrfable rsf Utant les couleurs dee 
fibres utilises. 
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Fibres 




Colorant 




Longueur 


Concentration 




Concentration de 


Denier 


Cmm) 


(%) 


frvi? 1 a nr 
bUUlcUI 


solution 










cz) 


mJ 


i ni 
i > UI 


0,2 


xSJLeu MbGlj 


4 


J 




0,2 


Bleu 22 192 


? 


o 




0,2 


vert 42 138 


7 


3 


0,76 


0,05 


Jaune Ingalan 


4 


it 


it 


°> 2 


ti 


1 


it 


ii 


H 


ii 


2 


it 


if 


It 


ii 


4 


6 


2,54 


0,16 


Or 


7 


6 


11 


0,3 


Jaune 


4 


48 


II 


0,3 


Jaune 


? 
• 


18 


II 


0,2 


Jaune 


6 



Lea colorants sont des produits eommerciaux provenant de Sandoz Colors 
and Chemicals (New Jersey) . . 

Bien entendu, diverses modifications peuvent fitre 
apporte"es par l'homme de l'art aux dispositifs ou procddes qui viennent d'etre 
20 d£crits uniquement a titre d'exemples non limitatifs sans sortir du cadre 
de 1* invention. 
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REVENDI CATIONS 
X * Article tachete, caracterise en ce qu'il c ntieut essen- 

tiel lenient : 

(A) entre 20 et 70 parties en poids d'un polymere reticule 
5 ayant une temperature de transition vitreuae d'au moins 70°C ; 

(B) entre 80 et 30 parties en poida d'une charge inerte; et 

(C) entre 0,01 et 2% en poida de 1 'article de fibres courtes 

et colorSes. 

2 * Article selon la revendication 1, caracterise en ce que ledit 

10 polymere est prepare a partir d'au moins un monomere choisi parmi : l'acide 
acrylique, l'acide methacrylique, dea acrylates et des methacrylates d'alkyle 
possedant entre 1 et 18 atomes de carbone dans le groupe alkyle, le styreae, 
des styrenes substitues, 1 'acetate de vinyle, l'acrylonitrile, le methacrylo- 
nitrile, la vinyl-2 pyridine, la vinyl-4 pyridine, le chlorure de vinyle, 

15 l'acide maleique, l'anhydride maleique, des esters de l'acide maleique, l'acry- 
lamide, le me thacryl amide, le chlorure de vinylidene, l'acide itaconique, des 
esters de l'acide itaconique et a partir d'au moins un autre monomere choisi 
parmi des diacrylates d'alkylene, des dimethacrylates d'alkylene, l'acrylate 
d'allyle, le methacrylate d'allyle, l'acrylate de glycidyle, le methacrylate 

20 de glycidyle, le phtalate de diallyle, le diviayitoluene, le triacrylate de 
trimethylolpropane, le trimethacrylate de trimethylolpropane, le tetra- 
acrylate de pentaerythritol, le tfitramethacrylate de pentaerythritol, le 
cyanurate de triallyle, le N-hydroxymethylacrylamide, le N-hydroxymethyl- 
methacrylamide, le N,N ' -me thylenediacry lamide et le H,N '-mSthylenedimethacryla- 

25 mide. 

3 * Article selon la revendication 1, caracterise en ce que ledit 

polymere est A base d'au moins un membre du groupe constitue de polyesters 
non satures, d'esters cellulosiques, d'ethers cellulosiques, de polyamides, 
de polycarbonates, de rSsines epoxy et de m^lamine. 
30 4 ' Article selon la revendication 1, caractfirise en ce que ledit 

polymere est du poly (methacrylate de me'thyle) reticule. 

5 - Article selon la revendication 1, caracteris6 en ce que ladite 

charge inerte est au moins un membre du groupe constitue par le trihydrate 
d'alumine, l'alumine, la silice, le carbonate de calcium, le mica et le 
35 dioxyde de titane. 

6 * Article selon la revendication 1, caracterise en ce que lesdites 

fibres spnt choisies parmi les fibres de Hylon, d'Aramide, de polyester, 
acryliques, de polyolefine et lea fibres naturelles. 
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7. Article selon la revendicatlon 6, caracterise en ce que lea 

fxbres ont une longueur comprise entre envir n 0,25 et environ 1 2 , 7 ^ et un 
denier d 'environ la 300. 

8 Article selon la revendicatlon 7, caracterise en ce que lea 

- 5 fxbres sont presentes a une concentration de 0,05 a 17. en poids de Particle 
Article tachete, caracterise en ce qu'il contient essentiellel 

ment z • 

(A) entre 30 et 60 parties en poids d'un polymere reticule 
ayant une temperature de transition vitreuse d'au moins 70°C, 
10 <B> entre 40 et 70 Pities en poids d'une charge inerte, et 

(C) entre 0,05 et 17. en poids de 1'article, de fibres colorees 
ayant une longueur d' environ 0 25 & .mn-r™ to i 

- 6 on u ' z:> s eQ vxron 12,7 mm et un denier entre environ 

1 et 300. 

10- Article selon la revendicatlon 9, caracterise en ce que ledit 

15 polymere reticule est un copolymer d'au moins 507. en poids, par rapport au 
poxds du polymere, de methacrylate de methyle, d'au moins un autre monomere 
non sature «,P-ethylenique et d'au moins un monomere polyfonctionnel. 
11. • Article selon la revendicatlon 9, caracterise en ce que ledit 

polymere reticule eat prepare a partir d'un polyester non sature. 
20 12. Article tachete aelon 1'une quelconque des revendications 9 a 11 

caract^risS en ce qu'il contient essentiellement : 

(A) entre 30 et 60 parties en poids de polyCmethacrylate de 
mSthyle) rSticule, 

(B) entre 40 et 70 parties en poids de trihydrate d-alumine, et 

(C) entre 0,05 et 1% en poida de courtes fibres colorSes de' 
Nylon. 

13. Article tachete selon l'une quelconque des revendications 1 a 6 

caracterise en ce qu'il contient essentiellement : 

<A> Cntre 20 et 70 P*" 1 " e » PO«s d'un polymere reticule ayant 
30 une temperature de transition vitreuse d'au moins 70'C, ledit polymere etant 
prepare a partir d'au moins un monomere choisi parmi 1'acide acrylique, 1'acide 
methacrylique, des acrylates et des methacrylates d'alkyle possedant entre 
1 et 18 atomes de carbone dans le groupe alkyle, le styrene, de s st yrenes 
substitues, 1 -acetate de vinyle, 1 'acrylonitrile, le methacrylonitrile 
35 la vinyl-2 pyridine, la vinyl-4 pyridine, le chlorure de vinyle, 1'acide 
maleique, 1'anhydride maleique, des esters d'acide maleique, 1'acrylamide 
le methacrylamide, le chlorure de vinylidene, 1-acide itaconique et des ' 
esters d'acide itaconique et d'au moins un autre monomere choisi parmi des 



25 



10 
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diacrylatea d'alkylene, dea dimethacrylates d'alkylene, 1-acrylate d'allyle 
le methacrylate d'allyle, 1'acrylata da glycidyle, la methacrylate da ' 
glycidyle, la p hta lata da diallyla, la divinyltoiuene, la triacrylata da 
trimethylolpropane, le trimdthacrylate da trimethylolpropana, la tetra- 
acrylate da pentaerythritol, la tetramethacrylate da pentaerythritol le 
cyanurate da trlallyle, la N-hydroxy,nethylacrylamide, la N-hydroxy^ethyl- 
methacrylamide, le N,N '~mfithyleaediacrylaml.de at le N,N'-methylenedimfitha- 
crylamide; 

(B) entre 80 et 30 parties en poids d W charge inerte choiaie 
parmi le trihydrate d'alumine, 1'alumine, la allice, le carbonate de calcium, 
le mica, le dloxyde de titane et leurs melanges; 

(C) entre 0,01 et 2% en poids de 1 'article de fibres courtes 
colorees choisies parmi dee fibres de Nylon, d'Aramide, de polyester, 
acryliques, de polyoiefine et dee fibres naturelles. 

15 14 - Procdde pour preparer l'article tachete selon la revendica- 

tion 1, caracterise* en ce qu'il comprend i'addition separee, a un courant de 
sirop polyme*risable de polymere dans du monomere, d'une charge inerte et de 
fibres courtes colorees, puis d'un systeme initiateur et enfin ^exposition 
finale du melange a une temperature comprise entre 15 et 50°C. 

20 15 • Composition de consistence liquide necessaire comme intermediate 

pour la preparation de 1 'article tachete selon la revendication 1, caract^risee 
en ce qu'elle contient : 

(A) entre 20 et 70 parties en poids d'un sirop polymerisable 
de polymere dans du monomere ; 

25 melange avec : 

(B) entre 80 et 30 parties en poids d'une charge inerte ; ec 

(C) entre 0,01 et 2 parties en poids de la composition totale 
de fibres courtes colorees ; 

dans laquelle le polymere resultant a une temperature de transition .vitre use 
30 d'au moins 70°C„ 

16 • Composition selon la revendication 15, necessaire comme inter- 

mediaire pour la preparation de l'article tachete selon la revendication 1, 
caracterisSe en ce que ledit polymere resultant contient plus de 50% en poids 
du polymere de methacrylate de m£thyle. 
35 17 » Composition de consistence liquide selon la revendication 15, 

necessaire comme intermediaire pour la preparation de l'article tachete selon 
la revendication 1, caracterisee en ce qu'elle contient : 
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CA) entre 30 et 60 parties en „mj„ Jt 
que l'on melange avec : ' ^ * 

00 entre 70 et 40 parties en poide de trihydrate d'aWne • et 
CO entre 0,05 et 17. en poids par rapport au poids de la 
composition de f lDre8 courte, et colorees de Nylon. 
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